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La presente invention se rappoite a des moquette 
ou tapis comportant une enduction d'une matiere 
polymere stratifiee et formant bloc avec leur dossier 
(le terme cdossieri signiBant I'envers du tapis 
dans la suite de la description). 

On a fabrique des moquettes a dossier de poly- 
etliyiene poor ies tapis ou moquettes destines auz 
voitures automobiles. Le polymere emprisonne les 
nceuds ou verges de ia moquette et permet de mou- 
ler la moquette de fagon qu'eDe se contonne au 
profit du plancher des automobiles. 

L'utilisation du polyethylene pour un td dossier 
de moquette a aussi 6vite de nombreuz inconv^ 
nients qui decouiaient de i'utilisation d'autres ma- 
tieres utiiisees a cet eSet Le latex, par exemple, 
doit etre melange avec divers produits de charge, 
ou anti-oxydants, ou de reg^age de la viscosite, 
afin de le lendre commode et bien adapte a son 
application en tant que matiere constituant le dos- 
sier de moquettes. De plus, le processus d'applica- 
tion du latex a une moquette est quelque pea fasti- 
dieuz et complique. Par exemple, apres application 
du latex, la moquette avec son dossier de latex 
humide est transferee dans une etuve dans iaqueile 
rhumidite presente dans le latex est eiiminee, afin 
de constituer sur ie dossier de la moquette une en- 
' duction massive de latex. Lorsque Ton prooede 
ainai, on doit exercer une surveillance minutieuse, 
etant donne que si le polymere du latex n'a pas et£ 
vulcanise de fagon appropriee, il peut reagir a 
lliumidite et peut ne pas supporter des teintures 
utterieures. Un dossier latex est egalement greve 
d'une perte de resistance mecanique dans des con- 
ditions dliumidite elevee, d*ou il peut resulter un 
dlirage de la moquette, qui se distend sur le plan- 
cher de la voiture. Encore d'autres problemes peu- 
vent se poser pour ces dossien de latex en cours 
de vieillissement, du fait de la non saturation du 
polymere. 
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Parmi ies qualites propres d'un dossier de poly- 
ethylene, on peut noter qu'il n'y a pas besoin 
deffectuer de melanges ou de manipulations physi- 
ques du polymere; on n*est pas en presence de pro- 
duits solvants qui doivent etre elimines dans une 
etuve de sechage ou autre dispositif du meme genre; 
on obtient une moquette ayant une exceliente resis- 
tsncc a rhumidite et aux produits solvants; les 
caracteristiques de vieiliissement du polyethylene 
sont excelJentes par rapport a celles des latex; et 
enfin, la stabilite dimenuonndle se trouve, dans de 
oombreux cas, suffisammen^ bonne pour supprimer 
la necessite de la presence' d'un dossier de grosse 
toile ou de canevas qui est frequemment et meme 
d'habitude necessaire lorsque Ton utilise un latex, 
et cela particulierement en cas d'applicadon au 
dossier d*une moquette a point noue. 

Cependant, plusieuts inconvenients se sont presen- 
tes lorsque Ton utilise aussi le polyethylene, et cda 
particulierement pour les moquettes ou tapis des- 
tines aux habitations. Par exemple, lorsque du poly- 
ethylene est applique au dossier d'une moquette, 
ceki-ci a tendance a former une moquette un peu 
raide, c*esi-a-dire un peu rigide, avec une « rnain > 
desagreable, ce qui rend done TarCicle ainsi traitd 
d*une vente plus difiidle, speciaiement lorsqu'un 
acheteur prend la moquette en main. Fait encore 
plus important, seules des moquettes a dossier de 
polyethylene ont d*habiUide une tendance tres mar* 
quee a se rouler sur leuts bords, ce qui bien enten« 
du est un grave inconvenient Cette tendance a Ten* 
roulage est, cruit-on, la resultante de la raideur 
generate du dossier de polyethylene ainsi que de 
ses caracteristiques de retrait De plus, la moquette 
ainsi produite manque de resistance au glissement 
et, en fait, le dossier de polyethylene, qui est plutot 
raide et dur, a tendance a faire ae deplacer et 
glisser la moquette ou tapis sur le plancher, a 
moins que ladite moquette n*y soit solidement fixee. 
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Un autre inconvenient qui s'est piesente eo utiiisant 
du polyethyiene CO mm 6 endaction de dossier d'une 
moquelte en point noue reside dans le iait que, 
bien que lea noeuds par eiu-memes, qui sont consd- 
tuea par une touffe de laments, soient d*habitude 
- sufiBsamment lies, le polyethyiene ne penetie pas 
suffbamment dens ckacun desdits nsuds pour etre 
en contact avec les filaments situes le plus a Tinte- 
rieur et en effectuer ia liaison. Ainsi, ceux des 
filaments qui dW pas. ete lies peuvent etre facile- 
ment retires, tant partidlement que totalement, de 
la touffe da naud et sont la cause d'lm moutoimage 
disgracieuz de la surface de la mcquette. 

La presente invention vise des moquettes oa tapis 
sur le dossier desquels se trouve stratifie, en for* 
mant bloc avec ce dossier, un enduit constitae par 
on copoiymere de Tetbytene avec un autre mono- 
mere monoethylenique non sature copolymerisable 
avec Tetbyline, ou bien en renfennant. 

Les tapis ou moquettes de la presente invention 
qui comportent un dossier d'un copoiymere de 
Tethylene possedent une stabiiite dimensionndle 
ezcellente. La moquette de la presente invention 
peut recevoir une enduction de couches relativement 
epai£ses du polymere de Tethyiene sans devenir 
raides et en gardant de la souplesse. Les moquettes 
conf ormes a la presente invention peuvent conserver 
une «niain» soople et semblable a eelle d^une 
eponge dont I'attirance du point de vue esthetique 
est ezceptionnelle. De plus, ioisque ces moquettes 
sont posees sur le sol, dies ne se deplacent pas, 
meme quand des forces ezterieures importantes sont 
appiiquees k la moquette. Ces moquettes possedent 
auasi des qualites exceptionndlement bonnes d*ap* 
plication a plaL De plus, on constate en general 
pour ces moquettes une bonne liaison des fils ou 
verges interieurs de chaque noeud. 

La demanderesse a constate que les moquettes 
ayant regu une enduction de copolymeres de Methy- 
lene ayant une resistance a la traction bien infe* 
rieure a environ 49 kg/cm* ont tendance a presen- 
ter un effet de boursoufiures ou de marques en 
creux loxsqu*un objet quelconque de poids impor* 
taut est pose sur lesdites moquettes. Cette tendance 
a former des bonisoufiures est parfois appdee le 
c fiuage a froid » du polymere. Ceci est souvent 
mis en evidence loisque des.pieds de meubles ou 
autres qui appUqaest des efiorts rdativement eleves 
sur une zone localisee de la moquette sont laisses 
an meme endroit pendant un certain laps de temps. 
D*BUtre part, lorsque Ton utilise des polymeres 
ayant une resistance a la traction depassant de 
beancoup 984kg/cm^, les moquettes obtenues ten* 
dent a faire montre des inconvenients qui ont ete 
dccrits en ce qui conceme les moquettes a enduction 
de polyethylene. C*est pourquol il est preferable que 
le polymeie utilise en tant qu^enduction sur les 
moquettes de la presente invention accuse une resis- 



tance a la traction comprise entre 49 kg et 
984kg/'cm-, apres mesure prise sur un ecbanliUon 4 
moaie sous compression. Pour avoir les qualites 
optimum, il est avantageux que la resistance a la 
traction des matieres copolymeres de Tethylene soit 
comprise entre 70 et 703 kg^/cm-. 

La resistance a la traction est determinee par des 
techniques ou precedes classiques, comme par eiem- 
pie en fabriquant un echantiilbn de la matiere 
polymere au moyen de precedes de moulage sous 
compression, puis ensuite en soumettant Techan- 
tiilon a un essai de resistance a la traction a partir 
duquel on ofatient une courbe classique contrainte* 
effort dont on derive la valeur de la resistance a 
la traction. 

La douceur^ la resistance au ^issement, la resis- 
tance a I'enroulement, etc., des moquettes ou tapis 
de la presente invention sont en partie inflnencpes 
par le choix des proportbns et du genre de comono- 
meres presents dans Tenduction utilisee de copoly- 
meres de Tethylene et peuvent etre reglees. On peut 
ohtenir d'ezcellents resultats en utiiisant des copoly- 
meres renfermant de 50 a 95 % en. poids d*ethylene 
polymerise et, de fagon correspondantei de 5 a 50 % 
en poids d'un autre monomere non sature mono- 
ethylenique copolymerise. Cependant, les resultats 
les meilleurs sont obtenus d'habitnde lorsque Ton 
utilise des copolymeres renfermant de 60 a 90% 
en poids d'ethylene polymerise et, de fagon corres- 
pondante, de 10 a 40 % en poids d*un comonomere 
polymerise. p 

De plus, on peut utiliser en tant que materiau 
pour le dossier en matiere polymere de la presente 
invention des associations de copolymeres de Tethy- 
lene avec d'autres copolymeres de Tethylene on bien 
avec d'autres bomopolymeres de Tetb^ene^ ou bien 
d'un monomere autre que Tethylene. Comme on I'a 
dit precedemment, la teneur en ethylene de ces asso- 
ciations doit etre de preference de 50 a 90 % en 
poids, en se basant sur le poids des matieres poly- 
meres. D est d'habitnde avantageux que loxsque Ton 
utilise des associations de melanges de polymeres, 
les produits constitutifs consistent en des polymeres 
soient compatibles et miscibles les uss avec les 
autres. Toutefois, on peut arriver a produire cer- 
tains autres effets avantageux en utiiisant des poly- 
meres de miscibilite plus ou moins bonne, pourvu 
que Ton obtienne un melange quasi uniforme. 

A titre purement illustratif, certains des mono- 
meres qui peuvent etre copolymerises avec de Tethy* 
lene et que I'on doit utiliser dans le dossier en 
matiere polymere des moquettes ou tapis de la 
presente invention sont les esters acryiiques et 
methacryliques, y comprls le methyle, Tethyie, le 
propyle el le butyle-esters; I'acetate de vinyle; les 
defines, comme par exemple le propylene, le buty- 
lene, llsoprene, I'isobutylene ou le pentbene; le 
chlorure de vinyle; le cUorure de vinyiidene et 
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enfin I'acrylonitrile. D est avantageux d'utiliser ies 
esters acryliques et particulieremeot racryUte 
d'etbyle, I'aceiate de vinyle et te propylene dans 
la preparatioD des copolymcres de I ethylene. A ce 
sujet, la demanderesse prefere, lorsque I'on utilise 
de I^Bcrylate d*etliyle, que le copolymere rezifenne 
de 70 a 92 % en poids d'ethylene polymerise et, 
de fagon correspondante, de 8 a 30% en poids 
dWylate d*ethyle copolymerise. 

Etaol donne la gamme etendue de monomeres 
qui peuveot se polymeriser avec Tethyiene, et du 
fait de la grande variete des poids molecuiaires 
que Von peut utiliser pour Ies polymeres, il est 
difficile de dire de fagon certaioe quelle est la 
quantite exacte de cKaque monomere qui est la plus 
avantageusement uttlisk pour constituer le dossier 
en matiere poiymere de la moquette vbee par la 
presente invention. Par exemple, un copolymere 
comportant environ 88 % en poids d ethylene et 
12 % en poids d'acrylate d'ethylene donnera a peu 
pres le? memes resultats que si on utilise un copoly- 
mere comportant environ 90 % en poids d'ethylene 
et 10 % en poids de propylene ou bien un copoly- 
mere renfermant environ 88 % en poids d'ethylene 
et 12 % en poids d'acetate de vinyle. 

A litre dVxemple supplementaire, lorsque Ton 
utilise du propylene, la demanderesse estime prefe- 
rable qae le copolymere renferme de 80 a 92 % 
en poids d'ethylene polymerise et, de fagon cones- 
pondante, de 8 a 20 % en poids de propylene 
copolymerise. 

On peut utiltser des copolymeres ayant une 
gamme relativement etendue d'indices de fusion. 
On peut utiliser des polymeres a indice de fusion 
aussi faible que 0^ pour aller jusqu*a 75 ou meme 
plus. La demanderesse estime preferable d'utiliser 
Ies polymeres dont I'indice de fusion est compris 
entre 10 el 25. 

L'epaisseur de la matiere copolymerisee qui est 
appliquee aux moquettea n'est pas particulieremeot 
critique, mais la demanderesse estime toutefois pre- 
ferable d*uti]iser des epaisseurs de 0,15 a 0,75 mm, I 
et comme particulierement avantageuses des epais- 
seurs de 03 a 0,5 mm. La linite iaferieure est sur- 
lout fonctioD de la quantite qui est necessaire pour 
operer une liaison suffisante des noeuds de la ma- 
tiere constituant les verges du tapis. En fait, la 
limite superieure de Tepaisseur de matiere poiymere 
est fonction des imperatifs eccnomiques da systeme. 
En partant d'un point de vue pratique, si Ton utilise 
une epalsseur trop grande, on eprouve des difficultes 
pour la mise en rouleaux ou les autres manipuia* 
tions de la moquette. 

On peut aj outer certaines auties matieres a la 
matiere poiymerisee pour acquerir des avantages 
tant du point de vue fonctionnel que du point de 
vue esthetique, comme par exemple des pigments, 
ou bien des matieres de charge. A ce sujet, on peut , 
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utiliser des charges inertes ou des produits d'allon- 
gement avec un avantage particulier pour le dossier 
en matiere poiymerisee. D'ahord, Tadjonction de la 
matiere de charge reduit la quantite de matiere 
po1)-mere necessaire. A litre d*eiemple de ces 
charges que Ton peut utiliser a cet effel, on peut 
citer le blanc d^Espagne, TargUe, le laic, Toxyde 
de zinc, le bioxyde de titane, les silices, le noir de 
carhone, le silicate de calcium et de magnesium, 
le sulfate de baryum, Pamiante, la farine de boia, 
etc. 

On peut utiliser jusqu'a environ SO % en poids 
de charge en se basent sur le poids de la com- 
position, c'est-a-dire de la matiere poiymere aug- 
mentee de la charge, comme matiere conalituant le 
dossier des moquettes de la presente invention. Ced 
correspond a 100 % en poids de matiere de charge 
en se basant sur le poids du copolymere. Pour des 
raisons mentionnees auparavant, il est prefcrabb 
d^eviter une adjonction de matieres de charge telle 
que la resistance a la traction de la composition 
poiymere renfermant la charge ne depasse pas envi* 
ron 984 kg/cm- (lorsqu'on eSectue la mesure sur un 
echaotlllon massif moule sous compression de la 
composition precilee) etant donne que la charge a 
un effet de raidissement general sur la matiere poiy- 
merisee. 

D'habitude, la charge peut etre melangee a sec 
avec le poiymere avant d*appliquer la composition 
a base de polymeres aur la moquette. ToutefoiSf 
on peut ajouter la matibe^de charge au poiymere 
en fusion, si Ton prend les soina oecessaires pour 
obtenir un melange uniforme. 

II est avantageux que la matiere du dossier en 
copolymere de Tethyiene puisse clre appliquee aux 
moquettes par extrusion d*une feuille ou nappe en 
fusion du copolymere de Tethylene sur le dossier 
de ladite moquette, juste avant de faire passer r^t*t 
moquette entre une paire de rouleaux de pincemenL 
De cetle maniere, il est possible d'appliquer au 
dossier de la moquette une couche continue, for- 
mant bloc, et unifonne, du poiymere de Tethy* 
lene. 

Les rouleaux de pincement aident au lissage do 
poiymere de Teth^deoe applique ear les moquettes 
ainsi qu^a refouler ce poiymere dans le dossier de 
la moquette et a aider a la penetration dudit poly- 
mere entre les verges constituant les noeuds et au 
ceur de ceux«ci. Dans une varianle, la matiere 
constituee par des copolymeres de Tcth^ene peut 
etre rcpartie sous forme d'une poudre, ou a Tctat 
pulverulent, sur le dossier de la moquette, que Ton 
fait alors passer en dessous d*un dispositif chauffant 
approprie, comme, par exemple, des lampes infra- 
rouges, ce qui produit la fusion et Tetalement des 
polymeres de Tethylene en poudre sur le dossier de 
la moquette, apres quoi on peut faire passer la 
moquette renfermant le poiymere a Tetot fondu entre 
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une paire de rodeaux de pincemsot pour lisser et 
repattir iedit polymere sur la moquette. Lb poly- 
xnere se solid^era bIoxs loisqali sera soumis a 
Taction d'ua dispositif refroidiseur ad hoe, oe que 
Ton peut faire de fa^on cominode en faisant passer 
la moquetle, apres enduction, dans de Tair ^ ia 
temperatore ordmaire. 

GiBcujie des compositions de polymeres du 
tableau ci*dessous a ete appliquee an dossier de 
pieces de moquettes de a N^on » mm appretees et 
d*une largeur de 9I,Scm de la maniere suivante : 
on fait passer la moqaette dans rmterraBe de pince- 
ment d'une paire de rouleaux, le dossier faisaut face 
vers le haut. On a regie une £liere d*eztrusion de 
facon a extruder du polymere en fusion sur le 
dossier de la moquette juste avant que la matiere 
penetre dans Tlntervalle de pincemeot des rouleaux. 

polym^ en fusion a ete extrude a une tempera- 
ture comprise entre 293^ et 343 "C environ sur la 
' moquette se depla9ant a une allure d'environ 6,1 m 
a la minute. La moquette comportant le polymere 
en fusion a ete refroidie, puis ensuite envidee sur 
un rouleau d'enytdage. 
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Les moquettes comportant un dossier constitue 
par des matieres polymerisees d-dessus decrites ont 
fait preuve d'une stabilite dimensionnelle excdlente 
tout en possedant a la fob une «]naui» douce et 
en etant tout a fait souples. Apres pose sur un sol, 
on n^a pas pu discemer de tendance a Tenroule- 
ment et la resistance au giissement s'est averee 
excellente; de plus,' en ciflminant le produit obtenu 
de fagon minutieuse, ii est bien appani que res 
avait realise une excellente liaison des noeuds. 



La presente invention a pour objet le produit 
industriel oouveau que constitue une moquette ou 
tapis comportant une enduction d*une matiere poly- 
mere stratifiee et foimant bloc avec son dossier, 
iadite moquette presentant en outre les caracteris* 
tiques suivantes, prises isolement ou en coxnbi- 
naison : 

1° L'enduction est constituee par un copolymere 
de Tethylene avec un autre monomere non satuie 
monoeth^enique pouvant etre oopolymerise avec de 
rethytene ou en renfennant; 

2° Le copolymere preclte a une redstanoe a la 
traction variant de ^kg a 984 kg/cm- que Ton* 
mesore sur un echantillon massif moule sous com- 
pression; 

3*^ Le copolymere precite a une resistance a la 
traction comprise entre 70 et 703 kg/cm^, que Ton 
mesure sur un echantillon massif moule sous com* 
pression; 

4° Le copolymere renferme de SO a 95 % en 
poids d'etbylene polymerise et, de fagon correspon- 
dante, de 5 a 50 % en poids d^un autre monomere 
non sature monoethylenique copolymerise; 

5° L^enduction est constitue par un copolymte 
de Tethylene avec de Tacrylate d'ethyle, ou en ren- 
ferme; 

6" Le copolymere renferme de 70 a 92 % en poids 
d'ethyiene polymerise et, de fa^on coriespondante, 
de 8 a 30 % en poids d'acrylate d'ethyle copoly- 
merise; / 

7° L'enduction est constituee par un copolymere 
de Tethylene avec le propylene, ou en renfermant; 

8° Le copolymere renferme de 80 a 92 % en 
poids d*ethylene polym^riise et, de fagon correspon- 
dante, de 8 a 20 % %n poids de propylene copoly- 
merise; 

9^ La moquette est une moquette en point noue; 

10'' L'enduction a une qiaisseur variant entre 
O^etO^Smm; 

11° L'enduction renferme une mati^e de charge 
inerte qui y est dispersee; 

12^ L'enduction oontient la matiere de charge 
precitee dans une proportion ne dqiassant pas 
100% en poids, en se basant sor le poids dn 
copolymere. 

Sodit&dite : 
TOE DOW GHmCAL GOMPANT 
Par pmrtirailoB : 
Alain Casalonga 
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Tufted carpets capable of being completely recycled - has backing, pile and 
adhesive made of same type of polymer and copolymer and heat-bonded 
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Abstract of DE4140580 

Carpets esp. tufted carpets, are made for complete recycling by using the same material for backing, 
pile and adhesive. The backing is a heat bonded nonwoven using a mixt. of high and low m.pt. fibres. 
The pile is attached by an adhesive of the same materia! in the fomn of a film, as fibres or as an aq.- 
dispersion which is then heated to its melting temp. The material can be polyamide, polypropylene or 
polyester. M.pts. are pref. below 200 deg.C. Carded batts of a mixt. of polyamide and polyamide 
copolymer fibres are aoss laid, needle punched and bonded at 150 deg.C. After tufting the polyamide 
pile is attached by applying a paste consisting of a suspension of polyamide copolymer powder in ; 
water and heating with IR heaters to 140 deg.C. A sec. nonwoven backing can be applied by the same 
method. USE/ADVANTAGE - The carpets can be completely recycled by melting and are partic. useful 
for automobile applications. 
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